76           IX. KaptteL  Die Dorftelhutg bes fd}mte6baren €ifens._______
Kotyenftoff geljalt btefer £egierung ber pf)ospf)or rebu3tert unb toieber in bas (Eifenbab surfldgefii^rt toerben.
Die (Erseugniffe. Durd) bie IDinbfrifdperfafjren laffen fid) in einer fjalben Stunbe in einer Birne IITengen bis 3u 25 000 kg Hoi)* eifen in fdjmtebbares (Eifen ummanbeln. Dafjer finb ber Beffenter* unb ber £!)oma$pro3eJ3 3ur Utaffenfjerftellung Don fdjmtebbarern (Eifen gans befonbers geeignet; bie ungeljeuren HTengen an (Eifenmaterialten fflr ben Bau unb Betrteb ber (Efenba^nen, tr>ie Sdjienen, Sdjwellen, £a* fdjen u. bgl unb fur ben Bau oon (Eifenlonftrultionen jeglicfyer flrt mie f rdger, IDinleleifen, Bledje ufto. roerben fyauptfcidjlid) aus Birnen* flufeeifen Ijergeftellt. 3n ben meiften lanbern, mit Husnafyme Itorb' amerilas, toirb ber Beffenterprosefj roegen ber Uniftoglid^fett, burc^ ifjn pl}osp!)or!)altiges Ho!)etfen 3u perarbeitert, nur oeret^elt ange* roenbet, bagegen fpielt ber Sf)omaspro3efe eine befto grofeere Rolle. Das ntciftc burd) bas S^omctsocrfa^ren erblafene fd)mtebbare (Eifen ift ein roei^es bis mtttcl^artcs Slufteifen mit Ko^lenftoffget)alten bis 3U 0,5%. IDd^renb bteS(^Ia<fen bes fauren pro3effes im allgemeinen feine Bermenbung finben, ftnb bie ^omasfd}Iacfen non fe^r grofjer Bebeutung. Sie fpieten in fetn gemafylenem Suftanbe als fog. ftfyomas* pt)osp^atme^I in ber £anbtx)irtf<^aft eine grofte HoIIe, ba fie roegen i^res ^ol)en p^osp^orfdureget)alts ein norsiiglidjes Diingemtttel finb. Der pl)osp^orfdurege^alt ber tEfyomasfdjIacfe f^toantt 3tDtfd)en 16 unb 23%, ber Kalfgc^alt betrdgt 46—50%, aufjerbem finb nod) €tfenoji]be, ITtanganojtjb, Ktefelfdure unb UTagnefia bartn enttjalten. Da ben Pflan^en nid)t ber ganse p^o$pt)orfdureget)alt bes t[f]omass mel}l$ 3ugute lommt, fonbern nur ber in 3itronenfdure Ioslid)e, fo toirb ber IDert bes Diingemittels burd) jenen (Bc^alt bebingt. Die 3itronenfdureI6sIid)leit lann burd) einen 3ufa^ an Ktefelfdure (Sanb) unb mogli^ft toettgefyenbes Uta^Ien 3u feinem Staub gefteigert roerben.
Das in ber Birne fyergeftellte ^lugeifen w'vcb in eine grofce (Bie^ pfanne ausgelippt, bie meift in einem faljrbaren (Btefelran (ffiie^ aagen) ^angt. Die Pfanne ift mit feuerfeftem material ausgeftittert unb Ijat in t^rcm Boben eine fflffnung, bie burd) einen Stopfen mit §ebeDorrid)tung Don aiigen gef^Ioffen unb geoffnet toerben lann unb burd) bie man bas (Eifen fjerausfliefoen Ifi&t, falls bie (Entleerung nid)t burd) Kippen ber Pfanne oorgenommen roerben foil.
Urn bas JIufeeifcn bequem setter oerarbeiten 3U lonnen, bringt man e$ allgemetn in bie 5orm metjr ober roeniger grower pris= matifdjer Blode, inbem man es aus ber Pfanne in fog. Kolillen (fran36fifd} coquille) flie^en laftt, bas finb gu&etferne t)o!;e Kdfteneftreben sum Sauerftoff t)abenr               3
IDert 1,008 gefe^t.                                                                                                       3cimetafile8\picw4707\pich5909\picwgoal2668\pichgoal3350
